(12) NACH DEM VERTRAG UBER DIE WTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES 
PATENTWESENS (PCT) VEROFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG 



(19) Weltorganisation fur geist^es Eigentum 
Internationales Biiro 

(43) Internationales Veroffentlichungsdatum 
25. Januar 2001 (25.01.2001) 




PCT 



llllllllllllllilllllllllillllllll 

(10) Internationale Veroffentlichungsnummer 

wo 01/06035 Al 



(51) Internationale Patentklassifikation'^: C23C 22/34, 

22/36, 22/83 



(21) Internationales Aktenzeichen: 



PCT/EPOO/06397 



(22) Internationales Anmeldedatum: 

6. Juli 2000 (06,07.2000) 



(25) Einreichungsspracbe: 

(26) Verdffentlichungssprache: 



Deutsch 
Deutsch 



(30) Angaben zur Prioritat: 

199 33 189.8 15. Juli 1999 (15.07.1999) DE 

(71) Anmelder (fiir alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von 
US): HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF 
AKTIEN [DE/DE]; Henkelstrasse 67, D-40589 Dussel- 
dorf (DE). 

(72) Erfinder; und 

(75) Erfinder/Anmelder (nur fiir US)i BROUWER, 



Jan-Willem [NL/DE]; Krefelder Strasse 221, 1>-Al%n 
(DE). BASTIAN, Marco [DE/DE]; Wetzlaier Weg 
21, D-40229 Diisseldorf (DE). QUELLHORST, Heike 
[DE/DE]; KirchfeMstrasse 33, D-40217 EWisseldorf (DE). 
KUHM, Peter [DE/DE]; Claienbachw^ 3, D-40724 
HUden (DE). 

(81) Bestimmungsstaaten (national): AU, EG, BR, BY, CA, 
CN, CZ, HU, ID, IN. JP, KR, MX, NO, NZ, PL, RO, RU, 
SG, SI, SK, TR, UA, US, UZ, VN, YU, ZA. 

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europaisches Patent (AT, 
BE, CH, CY, DE, DK, ES, H, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, 
NL, PT, SE). 

Veroffentlicht: 

— Mit intemationalem Recherchenbericht, 

Zur ErMdrung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen 
Abkurzungen wird auf die ErMdrungen ("Guidance Notes on 
Codes and Abbreviations") am Anfangjeder reguldren Ausgabe 
der PCT'Gazette verwiesen. 



^= (54) Title: METHOD FOR THE ANTICORROSIVE TREATMENT OR POST-TREATMENT OF METAL SURFACES 

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR KORROSIONSSCHUTZENDEN BEHANDLUNG ODER NACHBEHANDLUNG VON 
METALLOBERFLACHEN 

^ (57) Abstract: The invention relates to a method for the anticorrosive treatment or post-treatment of bright or phosphatized steel 
1^ surfaces, galvanized or alloy-plated steel or aluminiim and its alloys. According to the inventive method, the metal surfaces are 
fT) contacted with an aqueous solution that contains 0.05 to 10 g/1 complex fluorides of boron, siUcon, titanium and/or zirconium and 

one or more pbosphatization accelmtors, preferably selected from m-nitrobenzene sulfonate ions, N-metbylmoipholine-N-oxide 

and hydroxylamine. 



(57) Zusammenfassung: Verfahren zur korrosionschlitzenden Behandlung oder Nachbehandlung von blanken oder pbospatierten 
Oberflachen von Stahl, verzinktem oder legiei^gungsverzinktem Stahl oder von Aluminium oder dessen Legierungen, wobei man 
die MetaUoberflachen mit einer wassrigen L6sung in Kontakt bringt, die 0,05 bis 10 g/1 komplexe Fluoiide von Bor, Silicium, Titan 
und/oder Ziikon sowie einen oder mehrere Phosphatierungsbeschleuniger enthSlt, vorzugsweise ausgewahlt aus m-Nitrobenzolsul- 
fonationen, N-Methylmorpholin-N-oxid und Hydroxylamin. 
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"Verfahren zur korrosionsschiitzenclen Behandlung oder Nachbehandiung von 
Metalloberflachen" 



Die Erfindung liegt auf dem Gebiet der Korrosionsschutzbehandlung von 
Oberflachen von Stahl. verzinktem oder legierungsverzinktem Stahl oder von 
Aluminium oder dessen Legierungen. Das Verfahren kann als eigenstandige 
Korrosionsschutzbehandlung vor der Lackierung dienen und beispielsweise 
anstelle einer Eisenphosphatierung eingesetzt warden. Das Verfahren ist jedoch 
auch dazu geeignet, nicht schichtbildend oder schichtbildend phosphatierte 
Metalloberflachen nachzubehandeln. Insbesondere eignet es sich fur eine 
korrosionsschiitzende Nachbehandiung von Bauteilen wie beispielsweise 
Automobilkarosserien, die aus vorphosphatiertem Material hergestellt wurden. Bel 
solchen Bauteilen ist die Phosphatschicht an Schnittkanten oder an Schleifstellen 
entfernt oder beschadigt. Solche Stellen weisen einen abgeschwachten 
Korrosionsschutz auf. Die erfindungsgemaBe Nachbehandiung solcher Bauteile 
verstarkt zum einen die Korrosionsschutzwirkung der vorhandenen 
Phosphatschicht und bewirkt andererseits. daB Stellen mit entfernter oder 
geschadigter Phosphatschicht mit einer Korrosionsschutzschicht uberzogen 
werden. AnschlieBend konnen die Bauteile lackiert werden. 

Eine korrosionsschUtzende Behandlung oder Nachbehandiung blanker oder 
phosphatierter Metalloberflachen mit Ldsungen komplexer Fluoride ist im Stand 
der Technik bekannt. Beispielsweise lehrt die EP-B-713 540 eine waBrige 
Behandlungslosung fur Metalloberflachen, die als essentielle Komponenten 
enthalten: a) Fluorometallatanionen der Elemente Titan, Zirkon, Hafnium, Silicium, 
Aluminium und Bor, b) Kationen ausgewahlter Metalle, beispielsweise Kupfer, c) 
Phosphor enthaltende anorganische Oxoanionen und/oder Phosphonationen und 
d) wasserlosliches oder wasserdispergierbares Polymer. 
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Die WO 97/02369 offenbart waBrige Losungen fur die Behandlung von Aluminium- 
oberflachen, die a) Phosphationen, b) Titanionen oder Titan verbindungen, c) 
Fluoridionen oder fluorhaltige Verbindungen und d) einen Beschleuniger enthalten. 
Dabei ist anzunehmen, daB sich aus den Komponenten b) und c) Fluorokomplexe 
des Titans bilden. Als Beschleuniger sind Oxidationsmittel genannt, ausgewahit 
aus Nitrit, Nitrat, Wolframat, Molybdat, Permanganat und wasserloslichen Organo- 
peroxiden. 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur korrosionschutzenden Behandlung oder 
Nachbehandlung von blanken oder phosphatierten Oberflachen von Stahl, 
verzinktem oder legierungsverzinktem Stahl oder von Aluminium oder dessen 
Legierungen, wobei man die Metalloberfiachen mit einer waBrigen Losung in 
Kontakt bringt, die 

a) 0,05 bis 10 g/l komplexe Fluoride von Bor, Silicium, Titan und/oder Zirkon sowie 

b) einen oder mehrere Phosphatierungsbeschleuniger ausgewahit aus 
0,05 bis 2 g/l m-Nitrobenzolsulfonationen, 

0,1 bis 10 g/l Hydroxylamin in freier oder gebundener Form, 
0,05 bis 2 g/l m-Nitrobenzoationen. 
0,05 bis 2 g/l p-Nitrophenol, 

1 bis 70 mg/l Wasserstoffperoxid in freier oder gebundener Form, 
0,05 bis 10 g/l organische N-Oxide 
0,1 bis 3 g/l Nitroguanidin 
1 bis 500 mg/l Nitritionen 
0,5 bis 5 g/l Chlorationen 
enthalt. 

Das erfindungsgemaBe Verfahren kann demnach in einer Ausfuhrungsform als 
Korrosionsschutzverfahren fur eine blanke Metalloberflache eingesetzt werden, 
die anschlieBend unmittelbar oder ggf. nach einer langeren Transport- und/oder 
Lagerdauer lackiert wird. Hierdurch wird eine Alternative fur die konventionelle 
nicht schichtbildende Eisenphosphatierung zur Verfugung gestellt, die verfahrens- 
technisch ahnlich einfach ist und die gegentiber der Eisenphosphatierung Vorteile 
hinsichtlich Korroslonsschutz bietet. Andererseits ist das Verfahren zur 
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Nachbehandlung nicht schichtbildend und insbesondere schichtbildend 
phosphatierter Metalloberflachen geeignet. Es stellt damit eine Alternative zu den 
noch weit verbreiteten Nachbehandlungsverfahren mit Chrom(VI)-haltigen 
Losungen dar. Gegenuber der bekannten Nachbehandlung phosphatierter Metall- 
oberflachen mit Losungen von Hexafluorotitanaten oder Hexafluorozirkonaten 
fuhrt die erfindungsgemaBe Nachbehandlung zu einem verbesserten Korrosions- 
schutz. Insbesondere ist das Verfahren zur Nachbehandlung von Bauteilen wie 
beispielsweise Automobilkarosserien geeignet, die aus vorphosphatiertem 
Material hergestellt wurden. Hierbei werden Stellen, die keine oder eine 
geschadlgte Phosphatschicht tragen, ausreichend korrosionsgeschutzt, urn 
anschlie&end lackiert werden zu kdnnen. 

Eine Nachbehandlung einer Zinkphosphatschicht mit dem erfindungsgemaBen 
Verfahren ermoglicht es, zur Zinkphosphatierung Losungen einzusetzen, die 
wenig oder kein Nickel enthalten. Derartige Phosphatiersysteme zeigen auf 
bestimmten Materialien im Vergleich zu nickelhaltigen Phosphatiersystemen 
Nachteile hinsichtlich Lackhaftung und Korrosionsschutz. Diese Nachteile werden 
durch eine Nachbehandlung mit dem erfindungsgemaBen Verfahren 
ausgeglichen. Daher ist es moglich, ein nickelfreies oder nickelamies Phosphatier- 
verfahren in Verbindung mit dem erfindungsgemaBen Nachbehandlungsverfahren 
einzusetzen. Man kann hierdurch die Vorteile des nickelfreien Zinkphosphatier- 
verfahrens hinsichtlich Abwasserbehandlung und Schlammentsorgung nutzen. 
ohne Nachteile eines nickelfreien Verfahrens in Kauf nehmen zu mussen. 

Dabei werden vorzugsweise Lbsungen eingesetzt, die komplexe Fluoride von 
Titan und/oder Zirkon enthalten. Wenn das Verfahren fur eine Bandbehandlung 
als „No-Rinse-Verfahren" eingesetzt wird, sind Gehalte an komplexen Fluoriden im 
Bereich von 1000 bis 10000 mg/l vorzuziehen. Bei einer langer dauernden 
Behandlung von Bauteilen, die anschlieBend gespult werden, sind Gehalte an 
komplexen Fluoriden im Bereich von 100 bis 1000, insbesondere 150 bis 500 mg/l 
bevorzugt. 
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Phosphatierungsbeschleuniger der Gruppe b) sind als Komponenten einer 
schichtbildenden Phosphatierung, insbesondere einer Zinkphosphatierung 
bekannt. Sie haben die Eigenschaft, die Ausbildung einer erwunschten 
feinkristallinen geschlossenen Phosphatschicht zu unterstutzen. Im Rahmen des 
erfmdungsgemaBen Verfahrens konnen als Komponente b) insbesondere 
eingesetzt werden: 50 bis 1000 mg/l m-Nitrobenzolsulfonationen. 1 bis 10 g/l 
organische N-Oxide, vorzugsweise N-Methylmorpholin-N-oxid oder 0,5 bis 10 g/l, 
vorzugsweise 0,8 bis 5 g/l Hydroxylamin in freier oder gebundener Form. Das 
heidt, dad Hydroxylamin als solches, als Salz, insbesondere als Sulfat oder 
Phosphat, Oder in Form einer Hydroxylamin-abspaltenden Verbindung eingesetzt 
werden kann. Vorzugsweise wird Hydroxylamin als solches oder als Sulfat 
eingesetzt. Je nach pH-Wert der BehandlungslOsung stellt sich das Saure-Base- 
Gleichgewicht zwischen frelem Hydroxylamin und Hydroxylammoniumionen ein. 

Die durch die erfindungsgemaBe Behandlung erzielte Korrosionsschutzwirkung 
kann noch gesteigert werden, wenn die Losung 0,1 bis 50 mg/l, vorzugsweise 1 
bis 10 mg/l Kupferionen enthalt. Diese konnen beispielsweise in Form des Nitrats, 
Sulfats Oder Acetats in die Losung eingebracht werden. 

Eine zusatzliche Venwendung von 0,2 bis 2 g/l Phosphationen kann weitere 
Vorteile bieten. Beispielsweise hat ein derartiger Zusatz den Effekt, daS beim 
Behandein eisenhaltiger Oberflachen in Losung gehende Eisen(lll)-lonen als 
Eisenphosphat ausgefallt werden und hierdurch die weitere Behandlung nicht 
storen. 

Insbesondere be! der Behandlung eisen- oder aluminiumhaltiger Oberflachen kann 
eine zusatzliche Venwendung von 50 bis 2000 mg/l. vorzugsweise 100 bis 1000 
mg/l Fluoridionen aufgrund ihrer komplexierenden Wirkung fur die genannten 
Metalle Vorteile bieten. 

Die Behandlungslosung kann weitere Metallionen enthalten, insbesondere solche, 
die als Komponenten von Zinkphosphatierungen oder von Nachspullosungen nach 
der Zinkphosphatierung bekannt sind. Bevorzugte Metallionen sind: Zn(ll), Mn(ll), 
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Ce(lll), Ca(ll), Ni(II), Ag(l) und Pd(M). Ihre Konzentrationen betragen vorzugsweise 
jeweils 0,3 bis 3 g/l. 

Vorzugsweise stellt man den pH-Wert der Behandlungslosung fiir das erfindungs- 
gemaBe Verfahren auf einen Bereich von 2 bis 5,5, insbesondere von 3,5 bis 5 
ein. Erfoderlichenfalls kann der pH-Wert durch Verwendung der freien Sauren der 
Komponenten a) auf den erwunschten Bereich abgesenkt, bei zu sauren 
Losungen auf den erwunschten Bereich durch Zusatz von Alkalimetallhydroxid, 
Alkaiimetallcarbonat oder von Ammoniak angehoben werden. 

Man verwendet vorzugsweise eine Behandlungslosung, die eine Tennperatur im 
Bereich von 30 bis 95 ^'C, insbesondere im Bereich von 40 bis 85 ""C aufweist. Die 
Behandlungsdauer, also die Zeitspanne zwischen dem ersten Kontakt der 
Oberflache mit der Behandlungslosung und dem Beginn des Eintrocknens oder 
Abspulens dieser Behandlungslosung hangt vom AnwendungsverFahren ab. Bei 
einer No-Rinse-Bandbehandlung, bei der die Behandlungslosung durch 
Aufwalzen, durch Bespruhen oder Tauchen mit anschlieBendem Abquetschen mit 
der Bandoberflache in Kontakt gebracht wird, liegt die Behandlungsdauer 
vorzugsweise im Bereich zwischen 2 und 10 Sekunden. AnschlieBend wird die 
Behandlungslosung ohne Abspulen in einem Trockenofen eingetrocknet. Fur die 
Teilebehandlung bringt man die Behandlungslosung vorzugsweise fur eine 
Zeitdauer zwischen 1 und 5 Minuten mit der Metalloberflache in Kontakt. Hierzu 
kann man entweder die Metalloberflache mit der Behandlungslosung bespruhen 
Oder die zu behandelnden Telle in die Behandlungslosung eintauchen. 
Anschlie&end wird in der Regel mit Wasser, vorzugsweise mit vollentsalztem 
Wasser nachgespult. 

In einer speziellen Ausfuhrungsform betrifft die Erfmdung ein Verfahren zur 
korrosionsschutzenden Nachbehandlung von Bauteilen, die aus 
vorphosphatiertem Material ausgewdhit aus Stahl, verzinktem Stahl oder 
legierungsverzinktem Stahl oder von Aluminium oder dessen Legierungen 
hergestellt wurden, wobei man die Bauteile mit einer waBrigen Losung in Kontakt 
bringt, die 
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a) 0,05 bis 10 g/l komplexe Fluoride von Bor, Silicium, Titan und/oder Zirkon sowie 

b) einen oder mehrere Phosphatierungsbeschteuniger ausgewahit aus 

0,05 bis 2 g/l m-Nitrobenzolsulfonationen, 
0,1 bis 10 g/l Hydroxylamin in freier oder gebundener Form, 
0,05 bis 2 g/l m-Nitrobenzoationen, 
0,05 bis 2 g/l p-Nitrophenoi, 

1 bis 70 mg/l Wasserstoffperoxid in freier oder gebundener Form, 
0,05 bis 10 g/l organische N-Oxide 
0,1 bis 3 g/l Nitroguanidin 
1 bis 500 mg/l Nitritionen 
0,5 bis 5 g/l Chlorationen 
enthalt. 



Fur bevorzugte Ausfiihrungsformen dieses Verfahrens gelten die vorstehenden 
Erlauterungen, wobei dieses Verfahren ein Beispiel fiir eine Teilebehandlung 
darstellt. Diese Ausfuhrungsfonn tragt der Entwicklung Rechnung, daS 
beispielsweise zum Bau von Fahrzeugen und von Haushaltsgeraten immer mehr 
vorphosphatiertes Material eingesetzt wird. Dieses wird in Bandform an den 
Hersteller der Bauteile geliefert. Dieser schneidet das Band in Stucke. die 
umgeformt und zu den enwQnschten Bauteilen zusammengefugt werden, 
beispielsweise durch SchweiSen oder BSrdeln. Wahrend in der Automobilindustrie 
Karosserien aus vorphosphatiertem Material nochmals phosphatiert werden, 
werden Haushaltsgerate aus vorphosphatiertem Material nach dem 
Zusammenbau allenfalls gereinigt. jedoch nicht mehr phosphatiert. Auch in der 
Automobilindustrie konnte man auf eine aufwendige Phosphatieranlage 
verzichten, wenn die aus vorphosphatiertem Material zusammengesetzten 
Karosserien vor der Lackierung allenfalls eine Reinigung sowie eine einstufige 
Nachbehandlung benotigen, um den erforderlichen Korrosionsschutz zu erzielen. 
Bisher war dies nicht moglich, da an Schnittkanten oder an Schleifstellen keine 
Oder eine geschadigte Phosphatschicht vorhanden ist. An diesen Stellen ist die 
Korrosionsschutzwirkung zumindest dann unzureichend, wenn die Karosserie 
nicht aus verzinktem Stahl gefertigt ist. 
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Das erfindungsgemaBe Verfahren hat in dieser Ausfuhrungsform den Vorteil, daB 
die Korrosionsschutzwirkung der vorhandenen Phosphatschicht verstarkt wird und 
daQ> an den Stellen, an denen die Phosphatschicht fehit Oder geschadigt ist, eine 
ausreichende Korroslonsschutzschicht erzeugt wird. 
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Ausfiihrungsbeispiele 

Das erfindungsgemaBe Verfahren wurde zur Korrosionsschutzbehandlung 
blanker, gereinigter Metallbieche eingesetzt, die nach dieser Behandlung lackiert 
und einem Korrosionstest unterzogen wurden. Als Substrate wurden kaltgewalzter 
Stahl (CRS) und elektrolytisch verzinkter Stahl (EG) verwendet. 

Dabei wurde folgender Verfahrensgang eingesetzt: 

1. Reinigung mit Ridoline^ 1250 i, einem afkaiischen, silicat- und phosphatfrelem 
Reiniger (Ansatz: 2 %, 60 ^'C, 5 Minuten) 

2. Spulen mit vollentsal2:tem Wasser 

3. Korrosionsschutzbehandlung laut Tabelle 1. Der pH-Wert der Behandlungs- 
losung wurde mit Natriumcarbonat auf 4,2 eingestellt. 

4. Spulen mit vollentsaiztem Wasser 

5. Trocknen: Abblasen mit PreBluft, Lagern im Trockenschrank be! 55 

6. Lackieren mit dem bleifreien kathodischen Elektrotauchlack Cathogard CG 310 
(BASF) 

Die Bleche wurden einem Wechselklimatest nach VDA 621-415 Ober 10 Runden 
ausgesetzt. Als Ergebnis ist in Tabelle 1 die Lackunterwanderung am Ritz (halbe 
Ritzbreite) in mm eingetragen. Weiterhin wurde ein Steinschlagtest nach VDA 
621-427 durchgefuhrt. Die Lackhaftung ist in Tabelle 1 als K-Wert wiedergegeben 
(1: bester Wert. 10: schlechtester Wert). Zum Vergleich wurden Bleche gepruft, 
die mit einer herkommlichen Eisenphosphatierung (Duridine^ 7760. Henkel KGaA) 
behandelt wurden. 



wo 01/06035 



PCT/EPOO/06397 



9 



CO 



00 



CD 



00 



00 



c 

O 
CO 



E 
E 

CN 



Q) 



O 
A 



00 



in 

CO 



C35^ 

csT 



CD 
CO 



CO 

cnT 



co" 



cnT 



cvT 



C3> 



cnT 



cnT 



co" 



0) 
Q. 

E 



CO 



in 



in 
m 



in 
in 



in 
in 



in 
tn 



in 
in 



in 
in 



in 
in 



in 
in 



in 
in 



m 
in 



in 
in 



0) 

N 



c: 
c 



CO 



CO 



CO 

o 



CO 

o 



CO 

a: 
o 



CO 

o 



CO 

o 



CO 

o 



CO 

a: 
o 



CO 

en 
o 



CO 

o 



CO 

o 



CO 

a: 
o 



CO 

o 



CO 

a: 
o 



CO 

a: 
o 



LU 



c: 

Z3 



CD 



E 



to 



<D 



O 
O 
O 
CN 

co" 

< 

X 



o 
o 
o 

co" 
< 

X 



o 
o 
o 

CNI 

co" 
< 

X 



o 
o 
o 

co"^ 
< 

X 



<D 



O 
O 
O 
CM 

CO 

< 

X 



o 
o 
o 

co" 
< 



<D 
c 

o 



o 
o 
in 

CO 
< 
X 



o 
o 
o 

CN 

co" 

< 

X 



o 
o 
o 

co" 
< 

X 



o 



E 



LO 



LO 



CN 

X 



E 

Q. 
Gl 



O 

o 



o 
o 



o 
o 



o 
o 



o 
o 



o 
o 



o 
o 



o 
o 



o 
o 



o 
o 



o 
o 



o 
o 



o 
o 



rsi 



rsi 



N 



rsi 



N 



NJ 



CO 

'CD 



0) 



CM 
CD 



CO 
"CD 
CQ 



CN 
1 
CO 

"O) 
CQ 



CO 



in 



CD 



C30 



CO 



'CL 

co 
CQ 



9> 
■q. 

CO 

'0 
m 



0) 



CO 

0) 
CQ 



'q, 

CO 

CQ 



in 
> 



CO 

CQ 



CO 

OQ 



05 

co 
CD 
CQ 



CO 



wo 01/06035 



PCT/EPOO/06397 



10 



CO 






cx> 


O 


O 


o 


<3> 


O 


o 










































o 


CO 


LO 




CO 




o 




in 


o 








CD 


CD 


co" 


cnT 




cnT 


co" 


in 


in 


co" 


co" 


in 


co" 


co" 


cm" 


cm" 


cm'^ 




LO 


lO 


LO 


lO 


in 


in 


LO 


Ln 


in 


LO 


LO 


in 


Ln 


in 


to 


in 


lO 


lO 


in 


in 


in 


LO 


LO 


in 


LO 


in 


in 


Ln 


in 










in 


in 


in 


in 


in 


LO 


in 


m 


in 


in 


m 
































CD 


CD 


CD 




CO 


CO 


CO 


CO 


CO 


CO 












CD 


a: 


a: 


a: 






a: 


CD 


CD 


CD 


CD 


CD 


LU 


LU 


LU 


UJ 


o 


o 


o 


O 


O 


o 


LU 


LU 


LU 


LU 


LU 


















o 




























o 














o 






o 


o 








o 


CO 


o 






o 


o 


o 




o 


o 


o 






o 






O 






o 


o 






o 


o 


o 






o 






o 






o 


o 






LO 


CN 


^ 






m 


"5 




CM 






CM 


CM 


"o 


hne 


IAS. 


IAS, 


AS, 


hne 


hne 


AS, 




o 
o 


AS, 


hne 


hne 


AS. 


AS, 


Lidig 


O 


X 


X 


X 


o 


o 


X 






X 


o 


O 


X 


X 




o 


o 


o 


o 


o 


in 


in 


in 


in 


m 


o 


in 


o 


LO 


LO 


o 


o 


o 


o 


CN 


CM 


CM 


CM 


CM 


CM 


CM 


CNJ 


CM 


CM 


CM 


o 


o 


o 


o 


Oi 


o> 


C35 


oy 


o> 


a> 


CD 


C5> 


CD 


a> 


a> 










CSJ 


CN 


CM 


CM 


CM 


CM 


CM 


CM 


CM 


CM 


CM 




1— r 






























fsj 


rsj 


N 


h- 


1- 


1- 


1- 


h- 


1- 


h- 


H- 






1- 




o 




CN 






co 




lO 


co 








co 


o> 






T— 


r— 














O 














"O) 




(X) 
















"55 










'Ol 










'q. 


'q. 








'CL 


*Q. 






CO 


CO 


CO 






CO 


CO 


CO 


CO 




to 


CO 


CO 






0) 


'CD 






'<D 


"CD 




0) 






'O) 


0) 






m 


CD 


QQ 


:^ 




CQ 


CD 


m 


CQ 


3 




CD 


CD 


m 



Q. 0) 

0 =C 
E o 

1 I 



E 

Q. 
CL 



O 
O 



(0 

c 
.o 



N CO 



o 

N 

c 

(D 
O 



I 

E 
ii 

"o 

Of) 



CD 
O 
P 

CO 

CO 

o 

(O 
D) 
C T3 
=3 =3 

=5 
c 

CO 
-C 

0) 
CD 

u. 

0) 
T3 

15 
0) 

CD 

NJ 
0) 

■o 

O 



^2 
3 

CO 

E 
.3 
"c 
o 
E 
E 

JO 

>s 

X 

o 

TJ 
>^ 

X 

n 

CO 

< 

X 



CD 

c 

.a? 

CO 

sz 

CL 
CO 
O 



CD 
CO 



t: LU 



CD 

c 

CD 



c 

TJ 
C 
CO 

-C 
0) 

CO 

-a 
c 

iS 
CO 

CO 



CD 

I 



wo 01/06035 



PCT/EPOO/06397 



11 

Weitere Versuche bei einer Behandiungsdauer von 4 Minuten und Temperaturen 
der Behandlungslosung von 40 °C, 55 ""C und 65 °C zeigten, daB die Lackunter- 
wanderung urn so geringer wird, je hoher die Temperatur der Behandlungslosung 
war. Beim K-Wert zeigte sich kein Einflufi. 

Versuche bei einer Behandlungstemepratur von 55 °C und Behandlungzeiten von 
0,5, 2, 4 und 5 Minuten ergaben. dafi die LackuntenA^anderung mit steigender 
Behandiungsdauer abnimmt. Auch hierbei war kein EinfluB auf den K-Wert zu 
erkennen. 

In einer weiteren Versuchsreihe wurden Bleche aus kaltgewalztem Stahl (CRS) in 
einem technlsch ubiichen Verfahrensgang gereinigt, aktiviert, mit einer nickelfreien 
Zinkphosphatierlosung phosphatiert, nachpassiviert und wie vorstehend 
angegeben kathodisch Elektrotauchlackiert. Die Bleche wurden den gleichen 
Korrosionstests unterzogen wie vorstehend angegeben. 

Die Phosphatierung erfolgte im Tauchen fur eine Zeitdauer von 4 Minuten mit 
einer Phosphatierlosung einer Temperatur von 40 **C und folgender Zusammen- 



setzung: 

Zn 1,3 g/l 

Mn 0,8 g/l 

H2P04* 13,8 g/l 

SiFe^" 0,7 g/l 

Hydroxylamin 1,1 g/l 

freie Saure 1,1 Punkte (titriert bis pH 3,6) 

Gesamtsaure 24,0 Punkte (titriert bis pH 8,2) 



Die Nachspulung erfolgte mit Behandiungslosungen unterschiedlicher Temepratur 
durch Eintauchen fur eine Zeitdauer von 4 Minuten. Weitere Versuche zeigten, 
daR bei einer Behandiungsdauer zwischen 1 und 3 Minuten sogar bessere Werte 
erzielt werden als bei 4 Minuten. 
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Die Nachbehandlung erfolgte mit Losungen, die eine solclie Menge an 
Hexafluorozirkonat enthielten, da& die Zr-Konzentratlon 100 ppm betrug. 
Beschleunigergehalte (Hydroxylamin) und Kupfergehalte sind in Tabelle 2 
angegeben. Tabelle 2 enthalt auch die Ergebnisse der Korrosionsprtifungen. 



Tabelle 2 : Nachpassivierung nach Phosphatierung 



Beispiel 
Nr. 


Hydroxyl- 
ammonium- 
sulfat (ppm) 


Cu 

(ppm) 


Tempe- 
ratur " C 


Lackunterwan- 
derung (U/2, 
mm) 


K-Wert 


Vergl. 12 


ohne 


0 


55 


1.7 


7 


Beispiel 20 


500 


0 


55 


1.0 


6 


Beispiel 21 


500 


50 


55 


0,9 


5 


Beispiel 22 


500 


0 


70 


0.9 


5 


Beispiel 23 


500 


50 


70 


0,8 


5 
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Patentanspruche 

1. Verfahren zur korrosionschutzenden Behandlung oder Nachbehandlung von 
blanken oder phosphatierten Oberflachen von Stahl, verzinktem oder 
legierungsverzinktem Stahl oder von Aluminium oder dessen Legierungen, 
wobei man die Metalloberflachen mit einer waBrigen Losung in Kontakt bringt, 
die 

a) 0,05 bis 10 g/l komplexe Fluoride von Bor, Silicium, Titan und/oder Zirkon 
sowie 

b) einen oder mehrere Phosphatierungsbeschleunlger ausgewahit aus 

0.05 bis 2 g/l m-Nitrobenzolsulfonationen, 
0,1 bis 10 g/l Hydroxyiamin in freier oder gebundener Form, 
0,05 bis 2 g/l m-Nitrobenzoationen, 
0,05 bis 2 g/l p-Nitrophenol. 

1 bis 70 mg/l Wasserstoffperoxid in freier oder gebundener Form, 
0,05 bis 10 g/l organische N-Oxide 
0,1 bis 3 g/l Nitroguanidin 
1 bis 500 mg/l Nitritionen 
0,5 bis 5 g/l Chlorationen 
enthait. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Losung als 
Komponente b) 0,05 bis 1 g/l m-Nitrobenzolsulfonationen enthait. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Losung als 
Komponente b) 1 bis 10 g/l organische N-Oxide, vorzugsweise N- 
Methylmorpholin-N-oxid enthSlt. 

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Losung als 
Komponente b) 0,5 bis 10 g/l, vorzugsweise 0.8 bis 5 g/l Hydroxyiamin in freier 
Oder gebundener Form enthait 
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5. Verfahren nach einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Losung zusatzlich 0,1 bis 50 mg/l, vorzugsweise 1 bis 
1 0 mg/l Kupferionen enthait. 

6. Verfahren nach einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 5, dadurch 
gekennzeichnet da& die Losung zusatzlich 0,2 bis 2 g/l Phosphationen enthalt. 

7. Verfahren nach einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 6, dadurch 
gekennzeichnet dafi die Losung zusatzlich 50 bis 2000 mg/l, vorzugsweise 100 
bis 1000 mg/l Fluoridionen enthalt. 

8. Verfahren nach einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 7, dadurch 
gekennzeichnet dafi die Losung zusatzlich Metallkationen ausgewahit aus 
Zn(ll), Mn(ll), Ce(lll), Ni(ll), Ag(l) und Pd(li) enthalt. 

9. Verfahren nach einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 8, dadurch 
gekennzeichnet, daR die Losung einen pH-Wert im Bereich von 2 bis 5,5, 
vorzugsweise im Bereich von 3,5 bis 5 aufweist 

10. Verfahren nach einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 9, dadurch 
gekennzeichnet daK die Losung eine Temperatur im Bereich von 30 bis 95 ""C, 
vorzugsweise im Bereich von 40 bis 85 ''C aufweist. 

1 1 . Verfahren nach einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 1 0, dadurch 
gekennzeichnet dafi man die Metalloberflache fur eine Zeitdauer im Bereich 
von 2 bis 10 Sekunden fOr die Anwendung als No-Rinse-Bandbehandlung oder 
von 1 bis 5 Minuten fQr die Anwendung zur Teilebehandlung in Kontakt bringt. 

12. Verfahren zur korrosionsschutzenden Nachbehandlung von Bauteilen, die aus 
vorphosphatiertem Material ausgewahit aus Stahl, verzinktem Stahl oder 
legierungsverzinktem Stahl oder von Aluminium oder dessen Legierungen 
hergestellt wurden, wobei man die Bauteile mit einer waBrigen Losung in 
Kontakt bringt, die 
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a) 0,05 bis 10 g/l komplexe Fluoride von Bor. Sllicium, Titan und/oder Zirkon 
sowie 

b) einen oder mehrere Phosphatierungsbeschleuniger ausgewahit aus 

0,05 bis 2 g/l m-Nitrobenzolsulfonationen, 
0,1 bis 10 g/l Hydroxylamin in freier oder gebundener Form, 
0,05 bis 2 g/l m-Nitrobenzoationen, 
0.05 bis 2 g/l p-Nrtrophenol, 

1 bis 70 mg/l Wasserstoffperoxid in freier oder gebundener Form, 
0,05 bis 10 g/l organische N-Oxide 
0,1 bis 3 g/l Nitroguanidin 
1 bis 500 mg/l Nitritionen 
0,5 bis 5 g/l Chlorationen 
enthait. 
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